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An anderer Stelle ist eine Vorrichtung: zur laufen- 
den Bedampfung von endlosen Gebilden, wie Ban- 
dera, Faden u, dgl., vorgescfalagen worden, bei 
welcher der sogenannte Verdampfer, das ist ein Be- 
5 halter, in welchem der zn verdampfende Stoff er~. 
hitzt wird, aus Kohle; Graphit oder einem anderen 
Halbieiter besteht Der Grand fur die Benutzung 
deiartiger Stoffe fur den Verdampfer liegt im 
wesentlichen darin, dafi mit dem Verdampfungsgut 

lo keinerld L^erungsbildung eintreten kann, welche 
den Verdampfer in kurzer Zdt zerstoren wurde, und 
daB er auBerdem sehr temperaturbestandig ist, so 
dafl auch Stc^e mit sehr hohem Siedepunkt, die zur 
Erzeugung einer ausreichendenDampfausbeuteauch 

IS sehr hoch erhitzt werden mussen, daraus verdampft 
werden konnen. Feraer sind Vorrichtungen vorge- 



sdilagen worden, bei denen der Verdampfer mehrere 
das Verdampfungsgut atifndunende, voneinander 
getrennte Kammem besitzt Bei diesen Vorrichtun- 
gen wird die kleine Menge des zu verdampfenden ao 
Stoffes innerhalb jeder Kammer im G^^ensatz zu 
Verdampfem mit nur einer Kammer in wesentlicfa 
kuizerer Zdt auf Verdampftmgstemperatur ge- 
bradit. 

Im Interesse eines hohen Wirkimgsgrades wahlt as 
man bd Bedampfungsdnriditungen die sogenannte 
dirdcteHeizung, d. h., man sdialtet den Verdampfer 
als Widerstand in den Heizstromkreis, um das Ver- 
daunpfungsgttt zu erwarmen. Hierbd findet eine un- 
mitfdbare Warmeubertragung auf das Verdamp- 30 
fungsgut statt, wohing^en bd indirekter Hdzung 
duicfa andere Widerstande oder durdi Strahlungs- 
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hdzung ein nidtt tmerheWidier Wannewiderstand 
za uberwinden ist, wobd gleichzeitig aucfa die Ver- 
luste durch Strahlong anwachsen. 
Wena man timi einen mit Verdampfungsgat aus 

5 MetaUgeftUltcn Verdaiiipferdirdrtbchdzt,ergd)en 
sich gewisse Schwierigkeiten dadttrch, daB das ver- 
dampfende Gut als ausgezeidineter Leiter fur den 
elektrischen Strom den Verdampf er zum Teil kurz- 
schliefit so daB nur die zwischen den einzelnen Ver- 
io dampf erkammem vorhandenen Teile des Verdamp- 
fers alsWarm^enerator dienen.DaderNebenschluB 
durch das verdampfende Gut abhangig von der Full- 
hohe der Kammem ist, ist wahrend des Verdamp- 
fungsvorganges, bei weldiem das Verdampfungsgut 

IS kuifend geringer wird, mit einer laufenden Ande- 
rung der Heizenergie und somit auch mit einer lau- 
fenden Anderung der erzeugten Dampfmenge zu 
rechnen, die, wenn uberhaupt, nur mit grofiten 
Schwierigkeiten durch g^^aufige Anderung des 

ao Heizstromes kompensiert wcrden kann, da es in der 
Regd aaf eine gleichmaBige Starice der aufgedampf- 
ten Schicht und damit primar eine gleichmaBig 
Starke Dampf entwicklung ankcHnmt 
Die Vorrichtung kann mm so au^baut werden, 

as daB der bescfariebeae Naditeil Termieden ¥rird und 
eine gleichmiBige Bedanq^fong erf cdgt, wenn der als 
Behalter an^pdbildete^ vomHeizstrom durdiflossene, 
aus Kohle, Graphit oder einem Halbleiter be- 
stehende Verdampfer mehrere das Verdampfungs- 

30 gut aufnehmende, voneinander getrennte Kammem 
besitzt und wenn erfindung^^emafi der Verdampf er- 
querschnitt zwischen den Kammem gesch^cht ist 
Hierdurch kann man bd sinnirc^er Ausbildung des 
Verdampfers erreichen, daB der ddctrische Wider- 

SS stand des Verdampfers nnabbangig von der Ftill- 
menge des Verdanq>fungsgutes in den dnzelnen 
Elammem ist, dafi der Heizstrom im wesentlichen 
konstant bleibt nnd ohne besondere Beobaditung 
dne glddunaBige Bedampftmg gewahrldstet ist, 

40 weil die Teile des Verdampfers, die z^isdien den 
iCammem dnen gegenuber den Kammer- 

teilen hc^en Widerstand besitzen. Die Vcrringe- 
rung des Idtenden Qnerschnittes des Verdampfers 
zwischen den Kammem erfolgt am zweckmaBigsten 

45 durch Anbringimg von durchgehenden Durch- 
brediungen in Form Yoa Lochem oder Schlitzen, 
wobd durch bescmdere AncMrdnung dieser Locher 
oder Schlitze der Stromweg in den Teilen zwischen 
den Kammem noch knnstlich vergroBert wcrden 

50 kaxm, bdspidsweise daduxdi, daB man einen 
maanderfdrmigen S Uomveil auf sdiafft Die letzt* 
genannte Ausfuhrung hat noch den Vortdl, daB die 
als Heizgenerator wiricenden Teile des Verdampfers 
mit den Hauptflachen unmittdbar auf die Kammer- 

55 wande strahlen, so daB auch die Strahlungsverluste 
bescmders gering ¥rerden. 

In der Zddinung sind verschiedene Bdspide fur 
die Ausbildung von Verdampfem entsprechend der 
Erfindung dargestellt, ohne jedoch den Ansprudi auf 

60 VoUzahligkdtzuerheben. Die Verdampfer bestehen 
aus Staben aus Kohle od. dgl. tmd sind samdidi von 
oben betraditet dargestdlt In Fig. i ist a ein Stab 
bdiebigen Qaersdmittes ans Kohle od. dgl., in wd- 
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chem in bestimmten Abstanden Kammem fur die 

Aufnahmedes Verdampfung^n^'^^^'^^^^"**^' 
Diese Kammem sind mit b b^dchnet Der Idtende 
Quetschnitt des Verdampfers zwischen den Kam- 
mem b ist durdi die Ausnehmungen c geschijracht. 
sodaB diese Teilednenhoherendektrischen Wider- 
stand besitzen, der im wesentlichen den Geamt- 70 
widerstand des Verdampfers bestimmt. Bei gedgne- 
ter Bemessung kann man erreichen, daB der Gesamt- 
widerstand unabhangig von der Fiillmenge der 
Kammem b wird In Fig. 2 ist dn ahnlicher Ver- 
dampfer wiederg^^eben, bei wdchem die Ausneh- 75 
mungen c jedoch Locher durdi den Verdampfer- 
korper darsteUen. Wie die Fig. 3 z«gt, ist die 
Sdiwachung des Verdampferquerschnittes an den 
zwisdien den Kammem b liegenden Tdlen durdi ab- 
wechsehid vcm versehiedenen Sdten erfolgte En- «« 
schnitte d, die bis ubcr die Langsadbse d^ Ver- 
dampfers rdchen, erzidt, wodurdi sich ein maander- 
formiger Stromverlauf ergibt Die Fig. 4 tmd 5 
unterschdden sidi vcm den vorhergehcnden Beispie- 
len grundsatzlich dadurch, daB die z^schen den 85 
Kammem li^^enden Teile des Verdan^>fers nidit 
nur durch eine Schwadiung des Idtenden Qner- 
schnittes des Verdampfers erhShten dektrischen 
Widerstand aufwdsen, sondem daB audi zusatzlich 
der Stromweg in diesen Teilen kunstlidi verlangert 90 
ist £s sind jeweils zwd von versehiedenen Sdten 
gefShrte Sdmitte d nd>eneinander angeordnet, wo- 
durdi sich in den Tdlen e jeweils eine reditwinkiig 
at^;d)ogene Stromrichtui^ ergibt Diese Teilee sind 
die auf hoher Tenq)eratur stehenden Warm^fenera- 95 
toren. deren Breitsdten gegen die Wande der Kam- 
mem 5 strahlen, so daB geringste Strahlungsver- 
luste entstehen. 

In der Fig. 6 schlieBlidi ist dn Verdampfer, der 
nach der Regd der vorli^aiden Erfindung aufee- too 
bant ist, gezeigt, bd wdchem gidchzdtig noch fol- 
gender Vorteil endcht ist Wenn dn Band, bd- 
spidswdse ein Papierband, ober die Verdanq»f er 
der Fig. i bis 5 in der lUdrtW vcm nntcn nadi oben 
oder nmgdcehrt gefuhrt wird, konnen sich bd zu 10s 
groBer Entferaung der Verdampf erkammem b von- 
einander Strdfen hoherer Schiditstarke und Strd- 
fen geringerer Schiditstarke auf dem Papierband 
ausl»lden, weU die Dampfentwiddung unmittdbar 
uber den Verdampferkammem 6 natorgemaB am 110 
groBten ist Um nun eine uber die gesamte Brdte 
g^dchmaBige Dampfentwiddung und damit eine 
glddunaBige Schichtstarke anf dem Bedan^>fangs- 
gttt ztt errdchen, sind, wie die Fig. 6 zdgt, zwd 
, Reihen von Verdampfnngskammem paxalld znein- 115 
ander vorgesehen, wobd daranf Bedacht genommen 
ist, daB, von der Sdte betraditet, die Kammon 
aneinander angrenzen oder sidi sc^;ar geringfngig 
ubctlappen. An Stelle der zwd dargestdlten Reihen 
Yoa Verdampferkammem b konnen auch deren lao 
mehrere vorgesdien sein. Im Grande gencMnmen 
steUt die Anordnung nach Fig. 6 ledigiidi zwd Ver- 
dampfer nach Abb, 3 dar, die zu einem einhdtlichen 
Ganzen zusammengefaBt sind. Auch hierdurch wcr- 
den im Gegensatz zur Vcrwendung zwder Ver- i«5 
danger, mit denen hinsiditlich der au^gedampften 
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Sdiicht die gldche Wirkimg za erzielen ware, die 
Strahltmgsverluste verringert, dazweiLangsflachen 
der Verdampfer in Fortf all kommeiL 
Die Erzielung einer auf der gesamtea Breite cines 

5 Bandes gleichn^igen Schichtstarke ist auch in der 
Wdse zu losoi, dafi man die Verdampferkammem, 
wie es Fig. 7 zeigt, als schrag verlauf ende, schlitz- 
artige Ausndimungen / oder dergldchen ausbildet, 
die so angeordnet sind, dafl jewetls der Anfang einer 

10 Kammer, von der Seite gesdien, sich an das Ende 
der vorhergehenden Kammer anschlieBt oder sich 
mit diesem um geringe Betrage uberla^pt Der von 
der Fullmenge des Verdampfungsgutes unabhan- 
gige elektrische Widerstand des Verdampfers ist 

15 dutch die Schlitzeg bedingt, die die zwischen den 
Verdampfericanunem / liegenden Teile mit gegen« 
uber den Kammerteilen erhdhten Widerstand ver- 
sehen und eine strahlnngsverlnstarme Aofheizung 
der Kammem / gewahrleisten. 

PaTENTANSPBOCHB: 

I. Vorrichtung zur laufenden Bedampfmig 
endloser Gebilde; wie Bander, Faden tLdgL, mit- 

as tels vorzngsweise hochsiedender Metalle. wobei 
die Metalle in ^^nm als Behalter ausgd>ildeten, 
diirch den Heizstrom durchflossenen Verdamp- 
fer aus Kdile;, Graphit oder einem Halbleiter er- 
wannt werden nnd der Verdampfer mdxrere das 

30 Verdampfungsgutanfnfihmende, voneinanderge- 
trennte Kammem besitzt, gekennzddmet durch 
cine Schwachong des Verdampferqaersdmitts 
zwischen diesen Kammem. 



2. Einrichtung zur Bedampfung nach An- 
spruch I, dadurch gekcnnzeichnet, dafl der Id- 35 
tende Qucrschnitt des Verdampfers zwischen 
den einzelnen Elammem so vreit verringert ist, 
dafl der elektrische Widerstand des Verdampfers 
im wesentlichen konstant und nnabhangig von 
der Fiillmenge des Verdampfung^tes in den 4© 
Kammem ist 

3. Einrichtung zur Bedampfung nach den An- 
spruchen i und 2, dadurch gekcnnzeichnet, dafl 
der leitende Quersdmitt mittels durchgehendcr 
Ausndunungen durch den Verdampfcrkorper 45 
verringert ist 

4. Einrichtung zur Bedampfung nach An- 
spruch 3, dadurch gdcennzeichnet, dafl durch 
Einschnitte zwischen den einzdnen Kammem 
ein maanderformiger Stromverlauf entsteht 50 

5. Einrichtung zur Bedampfung nach den An- 
spriichen i bis 4, dadurch gdcennzddmet, dafl 
die Verdampferkanunem in zwei oder mdir par- 
allden Reihen derart versetrt angeordnet sind, 
dafl, von der Seite gesehen, sie sich gegensdtig 55 
uberdecken und kerne Bedan^fungslucke ent- 
steht 

6. Einrichtung nach den Anspruchen i bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die Verdampfer- 
kanunem als scfarag verlaufende schlitzartige 60 
Ausndunungen ausgd>ildet sind, deren Anfange 
und Enden sidi, von der Seite betrachtet, andn- 
ander anschlieBen oder geringftigig iiberlappen. 
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